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<g) Zusammensetzung mit Kurzfasern aus Aramld. 



© Zusammensetzung. die wenigstens synthetische 
organische Kurzfasern aus Aramid und einen Full- 
stoff entfialt. dadurch gekennzeictinet daiS zumin- 
dest ein Teil der Fullstoffe eine Moh's-Harte zwi- 
schen 2 und 9 aufweist, und dai3 die Kurzfasern an 
ihren Enden in mehrere Fibrillen aufgespalten sind. 
Insbesondere weisen die Kurzfasern langs der Fa- 
serachse Risse, abstehende Fibrillen und/oder Auf- 

^ spaltungen auf. Ein Verfaliren zur Herstellung dieser 

^ Zusammensetzung zeichnet sich dadurch aus, daB 
Kurzfasern aus Aramid mit einem Fullstoff vorbe- 

^ stimmter Moh's-Harte unter Anwendung hoher 

^ Scherkrafte gemischt werden. 
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eine Moh*s-Harte zwischen 2 und 9 aufweist, 
und dai3 die Kurzfasern (11) an ihren Enden in 



aus Aramid mit einer durchschnittlichen Lange 
von etwa 6 mm verwendet werden. 



mehrere Fibrillen (12) aufgespalten sind. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 5 
gekennzeichnet, dai3 die Kurzfasern (11) langs 

der Faserachse Risse (14) und abstehende 
Fibrillen (13) aufweisen. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 Oder 2, w 
dadurch gekennzeichnet, 6aB die Kurzfasern 

(11) langs der Faserachse Aufspaltungen (15) 
aufweisen. 

4. Zusammensetzung nach einem oder mehreren 75 
der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net, daJ3 der Fullstoff AUSt4 0io(OH)8 mit einer 
Moh's-Harte von etwa 2 bis 2,5 enthalt. 

5. Zusammensetzung nach einem oder mehreren 20 
der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net. daC der Fullstoff Zinkoxid mit einer Moh's- 
Harte von etwa 4 enthalt. 

6. Verfahren zur Herstellung einer Zusammenset- 25 
zung nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 5, bei dem Kurzfasern aus Aramid 

mit mindestens einem Fullstoff gemischt wer- 
den, dadurch gekennnzeichnet, dai3 den Kurz- 
fasern aus Aramid 20 - 900 Gewichts-%, bezo- 30 
gen auf das Gewicht der Kurzfasern aus Ara- 
mid, Bines Fullstoffes, der mindestens eine 
Moh's-Harte von 2, jedoch hochstens eine 
Moh's-Harte M aufweist. die in Abhangigkeit 
der durchschnittlich in den Kurzfasern aus Ara- 35 
mid enthaltenen Mikrohohlraumen mit einer 
Abmessung H der Bedingung 

M = 2.75x10-3xH-2 



gentigt, wobei die Abmessung H der Mikro- 
hohlraume Werte zwischen 2000 und 5000 A 
annehmen kann, und gegebenenfalls weitere 
Fullstoffe zugegeben werden, und daB das ent- 
standene Gemisch in einem Mischer, der in 45 
der Lage ist. hohe Scherkrafte auf das Ge- 
misch zu ubertragen, so lange gemischt wird, 
bis in dem Gemisch die Kurzfasern aus Aramid 
an ihren Enden mehrere abgespaltene Enden 
aufweisen. so 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 die Zusammensetzung wShrend 
des Mischungsvorganges auf eine Temperatur 
hSchstens 80 * C gekuhit wird. 55 

a Verfahren nach Anspruch 6 oder 7. dadurch 
gekennzeichnet, dafi zum Mischen Kurzfasern 
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@ Zusammensetzung, die wenigstens synthetische 
organische Kurzfasern (11) aus Aramid und einen 
Fulistoff enthalt. dadurch gekennzeichnet, daB zu- 
mindest ein Teil der Fullstoffe eine Moh's-Harte zwi- 
schen 2 und 9 aufweist, und daB die Kurzfasern an 
ihren Enden in mehrere Fibrillen (12) aufgespalten 
sind. Insbesondere weisen die Kurzfasern langs der 
Faserachse Risse (14). abstehende Rbrillen (13) 
und/oder Aufspaltungen (15) auf. Ein Verfahren zur 
Herstellung dieser Zusammensetzung zeichnet sich 
dadurch aus, daB Kurzfasern aus Aramid mit einem 
Fulistoff vorbestimmter Moh's-Harte unter Anwen- 
dung hoher Scherkrafte gemischt werden. 
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